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SCA HYGIENE PRODUCTS AB 1 



Absorberande struktur i ett absorberande alster. innefattande ett delvis neutialise rat 
superabsorberande material, samt ett absorberande alster innefattande den 
absorberande strukturen. 

Foreliggande uppfinning avser en absorberande struktur i ett absorberande alster 
sasom en bloja, blojbyxa, inkontinensskydd, dambinda, trosskydd eller liknande, 
innefattande ett delvis neuti aliserat superabsorberande material, samt ett 
absorberande alster innefattande den absorberande strukturen. 

Bakgrund 

Ett absorberande aister bestar vanligen av en ovre vatskegenorntrangligt skikt, ett 
absorberande skikt och ett undre vatskeogenomnangligt sparrskikt, vilka avgi ansas 
av tva tvargaende kanter och tva langsgaende kanter. Alstret innefattar fram- och 
bakparti samt daremellan belaget grenparti med ett vatomrade inom vilket huvud- 
delen av kroppsvatskan avges. Det absorberande skiktet innefattar ofta ett super- 
absorberande material. 

Det superabsorberande materialet foreligger i partikelform, t ex kom, granuler, 
flingor eller fibrer, och blandas eller skiktas med ovrigt absorptionsmaterial, 
vanligen cellulosafibrer. Supei absorbent ar polymerer med hog formaga art 
absorbera vatska sasom vatten och kioppsvatskor, tex urin och blod, under svallning 
och bildande en icke vattenloslig gel. Vissa har vidare formaga art halla kvar 
absorberad vatska aven da de utsatts for ett yttre tr>'ck. De har fatt stor anvandning i 
absorberande hygienprodukter sasom blojor, dambindor, inkontinensskydd och 
liknande. 

Effektiviteten av ett superabsorberande material ar beroende av manga faktorer, 
sasom var och hur superabsorbenten blandas in i den absorberande strukturen, 
partikelform och partikelstorlek, samt fysikaliska och kemiska egenskaper som 
absorptionshastighet , gelstyrka och vatskehallande formaga. Ett fenomen som 



kallas gelblockering kan paverka absoiptionskapaciteten negativt. Gelblockering 
innebar att det superabsorberande materialet vid vatning bildar en gel som blockerar 
porerna i fiberstrukturen eller mellan partiklarna, vilket forsvarar vatsketransporten 
fran vat-omradet ut till resten av absorptionskroppen. Detta innebar ett daligt 
5 utnyttjande av absorptionskroppens totala absorptionskapacitet och medfor risk for 
lackage. 



For att minska problemet med gelblockering, ar det exempelvis kant att anvanda 
superabsorberande partiklar, vilka ar omgivna av ett holje som endast langsamt loses 
10 i och/eller penetreras av den vatska som skall absorberas sa att det super- 
5/ absorberande materialet uppvisar en fordrojd aktiveringstid. Genom WO 95/00183 
ar det kant med absorberande alster med en absorberande struktur som mnefattar 
superabsorberande material med fordrojd aktiveringstid vid strukturens vatomrade, 
och konventionellt superabsorberande material i omraden utanfor vatomraden. 

15 

En annat satt att minska problemet med gelblockering, ar att anvanda super- 
absorbent som uppvisar hog gelstyrka. Superabsorbent som uppvisar hog gelstyrka 
har fonnaga att kvaihalla absorberad vatska vid yttre belastning mot det svallda 
materialet, samt har aven formaga att absorbera en betydande mangd vatska vid yttie 
^ 20 belastning. EP 0 339 461 beskriver superabsorbent for anvandning i absorberande 
alster 5 vilka upp\asar hog gelstyrka. Derma har fonnaga att i storre utstrackning 
bibehalla sin form och inte kollapsa vid svallning. 

' Genom EP 0 532 002 ar det vidare kant med superabsorberande material som 

; 25 uppvisar hog gelstyrka och aven viss vatskespridande formaga. 



Ett problem med absorberande alster, innefattande superabsorbent, ar alltsa gel- 
blockering som beskrivits ovan. Detta resulterar i en okad risk for vatskelackage, 
samt ett daligt utnyttjande av den absorberande strukturens totala kapacitet. En 
30 annan nackdel med konventionell superabsorbent ar att den svaller mycket. Om man 
har hoga koncentrationer av superabsorbent leder det till att alstret kan vara 
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obehagligt att ha pa sig efter vatning, da det kan bildas en svalld "khimp" i 
vatpunkten. 

Andamalet med uppfinningen ar att losa dessa problem. 
Kort beskrivning av uppfmrtingen 

Uppfinningen avser en absorberande struktur innefattande endast delvis 
neutraliserad superabsorbent, vilken inte svaller lika mycket som konventionellt 
superabsorberande material, och darmed rnojliggor hogre koncentrationer av super- 
absorbent. Dessutom absorberar det delvis neutraliserade superabsorberande 
materialet vatska langsammare, vilket gor att vatskan hinner sprida sig mer innan 
superabsorbenten svaller, jamfort med ett konventionellt superabsorberande 
material. Konventionellt superabsorberande material har en neutralisationsgrad pa 



Uppfinningen avser en absorberande struktur i absorberande alster sasom bloja, 
bltijbyxa, inkontinensskydd, dambinda, trosskydd eller liJcnande, var\od den inne- 
fattar minst 40 viktprocent superabsorberande material, baserat pa den absorberande 
strukturens totala vikt i torrt tillstand i det eller de omraden dar det super- 
absorberande materialet ar fordelat, var\ad det superabsorberande materialet 
uppvisar en neutr alisationsgrad mellan 20 och 50 %. 

Uppfinningen avser aven ett absorberande alster innefattande den absorberande 
strukturen. 

Genom foreliggande uppfinning ar det mojligt att erhalla ett absorberande alster som 
ar tunt, vilket medfor att ett alster enligt uppfinningen kanns bekvamt och diskret att 
bara. En ytterligare fordel med den delvis neutraliserade superabsorbenten ar att den 
forhindrar dalig lukt och hudproblem i samband med anvandning av det 
absorberande alstret. 



ca 70 %. 
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F i gurb e skri vnin g 

Fig. 1 visar en pase som anvands vid forsok i Exempel 1 . 

Fig. 2 visar resultat fran Exempel 1 i form av en kurva dar absorptionen ar avsatt 
mot tiden. 

Beskrivning av uppfinningen 

Uppfinningen avser en absorberande struktur innefattande delvis neutraliserat super- 
absorberande material, vilket loser problemet genom att ett delvis neutraliserat 
superabsorberande material inte svaller lika mycket och tar upp vatskan lang- 
sammare an ett konventionellt superabsorberande material, dvs ett super- 
absorberande material neutraliserat till ca 70 %. 

Ett lampligt, delvis neutraliserat, superabsorberande material som kan anvandas 
enligt uppfinningen, kan utgoras av t ex en tvarbunden polyakrylat av det slag som 
beskrivs i europeiska patentet EP 0 391 108, Casella AG. 

En sadan superabsorbent svaller inte lika mycket, dvs uppvisar en lagre total 
vatskeabsorptionskapacitet, vilket innebar att superabsorbenten i svallt tillstand 
upptar en mindre volym an superabsorberande material med en hogre 
neutialisationsgrad. Pa sa \as ar risken for att det superabsorberande materialet, i 
svallt tillstand, hindrar transporten av vatska i den porstruktur som omger det 
superabsorberande materialet/de superabsorberande partiklarna mindre. Ett super- 
absorberande materia] enligt uppfinningen tar dessutom upp vatska langsammare an 
ett superabsorberande material med en hogre neutialisationsgrad. Genom att 
superabsorbenten tar upp vatska langsammare har en storre mangd av vatskan 
mojlighet att spridas fran vatpunkten till den absorberande strukturens ovriga 
partier, vilket resulterar i ett hogre utnyttjande av alstrets totala absorberande 
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kapacitet. Exempel som foljer i beskri\Tiingen visar att det delvis neutraliserade 
superabsorberande materialet cnligt uppfmriingen absorberar langsammare och 
absorberar mindre mangd vatska an konventionellt superabsorberande material. 

5 Superabsorbenten bestar av tvarbunden polymeriserad akrylsyra. Vid 

neutralisation en bildas jonkomplex av COO" och Na + eller K\ Vid absorptionen 
sker sedan ett jonbyte mellan Na + och andra joner. Den delvis neutraliserade 
superabsorbenten innehaller farre joner (COO ) an den konventionella super- 
absorbenten. Jonerna (COO ) ar tillgangliga for att absorbera vatska och farre 
10 sadana resulterar i att den delvis neutraliserade superabsorbenten har en nagot lagre 
kapacitet. Ett ston e antal karboxylsyragrupper kommer att vara narvarande och 
dessa medverkar inte till absorptionen, men de ger ett lagre pH an for en 
konventionell superabsorbent. 

15 1 och med att superabsorbenten enligt uppfinningen absorberar mindre mangd 

vatska, kan man ha en hogre koncentration av superabsorbent utan att alstret blir 
obekvamt att bara efter vatning. Enligt uppfinningen kan man nu anvanda mer an 40 
viktprocent superabsorberande material, beraknat pa den absorberande strukturens 
totala vikt i torrt tillstand i det eller de omraden dar det superabsorberande 

20 materialet ar fordelat, av det delvis neutraliserade superabsorberande materialet, 
utan att problemen beskrivna ovan uppkommer i lika hog grad. 

Problemen som nanms ovan loses alltsa genom att superabsorbenten ar delvis 
neutraliserad. Neutralisationsgraden ar 20 till 50 %, jamfort med en 
25 neutralisationsgrad hos konventionella superabsorberande material som ligger pa ca 
70 %. 

Superabsorbent som anvands i den absorberande strukturen enligt uppfinningen, 
vilken ar delvis neutraliserad, har, som tidigare namnts, en lagre absorptions- 
30 kapacitet och den ar langsammare pa att absorbera vatska. I och med att super- 
absorbenten absorberar langsammare, kommer vatskan att ha mer tid pa sig att 



sprida sig i det absorberande skiktet. De superabsorberande partikJama kormner 
alltsa inte i lika hogt utstrackning an forsvara vatsketransporten till ovriga delar av 
den absorberande strukturen. Eftersom superabsorbenten dessutom har en lagre 
absorptionskapacitet, kommer denna spridande funktion att kvarsta aven efter en 
5 langre tid. De superabsorberande partiklarna kommer ej heller att svalla sa mycket 
och risken for an det bildas klumpar av svalld superabsorbent minskar. En hogre 
koncentration av superabsorbent tillats och flera superabsorberande partiklar, som ar 
mindre till storleken i svallt tillstand kan inj->anmas i samma volym som farre 
konventionella superabsorberande partiklar, som ar storre i svallt tillstand. Detta 
10 bidrar ocksa till mindre klumpbildning. En hogre koncentration av delvis 

neutraliserad superabsorbent kan alltsa anvandas i den absorberande strukturen, 
vilket leder till en absorberande struktur med hog total absorptionskapacitet och stor 
spridningsformaga med bibehallen komfort efter vatning. 

15 Hiii foljer nu exempel som visar att det delvis neufraliserade superabsorberande 
materialet enligt uppfinningen absorberar langsammare och absorberar mindre 
mangd vatska an konventionellt superabsorberande material. 



BESKR1VNING AV EXEMPEL 1 




Fdljande exempel ar avsedda att illustrera att de delvis neutraliserade 
superabsorbenterna som anvands i strukturen enligt uppfinningen absorberar mindre 
mangd vatska och langsammare an konventionella superabsorbenter. Forsoken 
gjordes genom doppabsorption, vilka ar avsedda for bestamning av 
25 absoiptionskapacitet for superabsorbenter. 

Apparatur som anvandes 



- Polyesternat, maskstorlek 59 j^m 

- Svets 
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- Testvatska, se nedan 

- Vag, noggrannhet 0,0001 g 

Testvatska 



Syntetisk urin enligt foljande recept: 

Koncentration 



Magnesiumsulfat (MgS04) 


0,66 g/1 


Kaliumklorid (KC1) 


4,47 g/1 


Natriumklorid (NaCl) 


7,60 g 


Urea (Karbamid) (NH 2 CONH 2 ) 


18,00 g/1 


Kaliumdivatefosfat (KH 2 P0 4 ) 


3,54 g/1 


Natriumvatefosfat (Na 2 HP0 4 ) 


0,745 g/1 


Triton X-100 0,1%-ig 


1,00 g/1 


Avjoniserat vatten till 




Nykockin (farg) 10 %-ig 


0,4 g/1 



Metod: 

- Nat klipptes till 7x12 cm och svetsades i kanterna till pasar. 

- Pasarna marktes. 

- Pasarna (P) vagdes, noggrannhet 0,0001 g. 

- 0,19-0,21 g superabsorbent (S) vagdes in, noggrannhet 0,0001 g. 
Superabsorbenterna rordes om. 

- Pasarna svetsades ihop. Pasarna kontrollvagdes. 

- Superabsorbenterna fordelades jamnt i pasen och lades sedan forsiktigt i blot i 
testvatskan. 

- Pasarna lades ned en i taget, sa att absorptionstiden blir exakt 15 sekunder. 
Samma noggj armhet galler for den totala absorptionstiden upp till 5 min, men 
for 30 och 60 min. 
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- Pasarna togs upp efter 15 s och dc hangde och droppade av i 2 minuter. Pasama 
hangdes i ett horn sa att pasens botten utan svets var nedat. 

Se Fig. 1 5 dar pasen 1 hanger i en ring 2 med tie svetsade kanter 3 och en 
osvetsad kant 4 ar nedat. 

- Eventuella droppar torkades forsiktigt av. 

- Pasama vagdes och A < i5 S) erh6]]s 5 dvs pasens vikt efter 15 sekunder, noggrannhet 
0,0001 g. 

- Pasama lades i blot, togs upp, droppade av efter totala absorptionstiderna 30 sek, 
45 sek, 1, 2, 5, 30 och 60 minuter, vilket gav A<30s), A^), A<i m) , A< 2 m ) A< 5 m) , 

A(30 m) ? A^ 6 o m ). 

- Testvatskan byttes efter varje fiillstandig provning. 
Berakning och angivande av resultat 



A(j) = Vikt prov efter absoiption, g 

i = 15 s, 30 s, 45 s, lm,2m 5 5 m, 30 m, 60 m 

P = Vikt torn pase, g 

S = Vikt superabsorbent, g 

D ( j) = Provets absorption, g/g 

K = Korrektion for pasens absorption 

K - 1,6 for i = 15 s, 30 s, 45 s, 1, 2, 5, 30 och 60 mill 



D(i) = A(i) - S - (PxK) 
S 



Resultaten samJas i tabell 1, dar 1M 71 10 ar den delvis neutraliserade super- 
absorbenten och 1M 7100 ar den konventionella superabsorbenten. Av resultaten 
framgar att absoiptionen ar lagre vid alia tider for den delvis neutraliserade super- 
absorbenten IM 7110, jamfort med den konventionella superabsorbenten. Resultaten 
visas aven i Fig. 2 dar absoiptionen D, ar avsatt mot tiden. Kurvan for den delvis 



neufraliserade superabsorbenten ligger hela tiden under den for den konventionella 
superabsorbenten. 

Tabell 1 

5 



# 





Absorption (g/g) 


T1D 


IM 7110 


IM 7100 


15 sek 


2,4 


8,0 


30 sek 


18,3 


22,9 


45 sek 


25,9 


32,9 


1 in in 


28,4 


36,9 


2 min 


29,6 


39,3 


5 min 


30,9 


40,3 


30 min 


32,0 


40,5 


60 min 


32,8 


40,1 



AJ] anvandning av produkter, som appliceras mot hud kan leda till oonskade 
sidoeffekter. Dessa kan uppsta pa grund av ocklusion, fukt, mekaniska, mikrobiella 

10 och enzymatiska faktorer och de kan fororsaka sidoeffekter sasom hudirritationer, 
primara eller sekundara hudinfektioner och oonskad lukt. En pH-hojning ar en 
normal handelse vid anvandning av absorptionsprodukter mot hud. Flera icke 
onskade sidoeffekter kan emellertid uppsta till foljd av eller i samband med en pH- 
hojning. Exempel pa sadana icke onskade sidoeffekter ar irritativ kontaktdermatit, 

15 som uppvisar ett samband med hudens yt-pH. 

En armat exempel pa oonskade sidoeffekter ar, att vissa bakterier sasom Proteus kan 
metabolisera amnen i urin och andra kroppsvatskor och ge upphov till illaluktande 
amnen sasom ammoniak och aminer, vilket aven orsakaj- en hojnijig av pH. Vid hogt 
20 pH forskjuts jamvikten for manga luktande amnen pa sadant satt ? an fler flyktiga 
komponenter bildas, och darfor luktaj' de mer an vid lagt pH. 

Aven mikioorganismers tillvaxt gynnas av en miljo sasom i ett absorberande alster 
dar det fmns tillgang till bland annat fukt 5 naiing och varme. Hoga bakterietal utgor 



en risk for uppkomst av infektioner. Vidare innebar en hog bakteriell narvaro en 
okad risk for uppkomst av obehagliga lukter orsakade av olika substanser som bildas 
vid biologisk eller keinisk nedbrytning av bestandsdelar i kroppsvatskor, sasom urin 
eller mensvatska. Mikroorganismer har en aktivitet som ar starkt pH-beroende och 
5 minskar med sjunkande pH. 



Da ett delvis neutraliserat superabsorberande material anvands i den absorberande 
strukturen enligt uppfinningen sanks pH. De ovan namnda odnskade sidoeffekterna 
minskar alltsa i en absorberande struktur enJigt uppfinningen. 
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Del vis neutraliserat superabsorberande material anvands i absorberande alster 
beskrivna i den svenska patentansokan SE 9702298-2. Ett sankt pH-varde erhalles 
genom att den absorberande strukturen i alstret innefattar en pH-reglerande substans 
i form av ett delvis neutraliserat suberabsorberande material, Det hai* visat sig att om 
15 pH i det absorberande alstret, efter vatning, ar i intervallet 3,5 - 4,9, erhalls en 

markbart tillvaxthammande effekt pa oonskade stammar av mikroorganismer och 
uppkomsten av oonskade sidoeffekter, som kan uppsta pa grund av anvandning av 
alstret, minskar. 

20 Exempel pa samband mellan neutralisationsgrad och pH i det superabsorberande 
materialet framgar nedan. Dessa uppgifter har hamtats ur ansokan SE 9702298-2. 



Neutialisationsgrad % pH 

25 18 4,0 

25 4,3 

30 4,5 

35 4,7 

45 5,0 

30 60 5,5 
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Neutralisationsgraden hos det superabsorbei ande materialet enJigt uppfinningen ar 
mellan 20 och 50 %. 

Ytlerligare en fordel med uppfinningen ar alltsa att man undviker uppkomsten av 
exempelvis dalig lukt och hudbesvar vid anvandning av ett absorberande alster mot 
hud. Den tillvaxthammande effekten grundar sig pa att manga mikroorganismer har 
en aktivitet, som ar starkt pH-beroende och minskar med minskande pH, varfor en 
sankning av pH leder till en minskad aktivitet hos flertalet mikroorganismer. 
Enzymer sasom lipaser och proteaser hai* en aktivitet, som ar starkt pH-beroende 
och minskar med minskande pH, varfor en sankning av pH aven leder till en 
minskad enzymaktivitet och darmed en minskning av negativ hudpaverkan. 

Foljande exempel illustierar effekten i absorberande alster med en absorptionskropp 
iimefattaride delvis neutraliserat superabsorberande material. Jamforelse gores med 
konventionella material av motsvarande typ. 

En absorberande kropp innehallande absorptionsmaterial och absorberad vatska ar 
till sin natur ett heterogent system ur pH-synpunkt. Systemet kan irmehalla super- 
absorberande material fibrer och vatska med flera jonslag. For att fa reprocuderbara 
pH-varden maste matnmgar goras pa ett flertal stallen i provkjoppen och medel- 
vardet beraknas. 

BESKRJVNING AV EXEMPEL 2, 3, 4 och 5: 
Testvatska: 

Steri] syntetisk urin till vilken har satts tillvaxtmedium for mikroorganismer. Den 
syntetiska urinen innehaller mono- och divalenta kat- och anjoner samt urea och har 
beretts enligt uppgifter i Geigy, Scientific Tables, vol 2, 8:th ed. 1981 s53. 



Tillvaxtmediet for irukroorganismer bygger pa uppgifter om Hook- och FSA-media 
for enterobakterier. pH i derma blandning ar 6,6. 

TESTMETODER: 

Metod 1, tillverkning av absorptionskroppar for test 

Absorptionskroppar tillverkades med hjalp av en nagot modifierad provkropps- 
formare enligt SCAN C 33:80. Fluffinassa och superabsorberande material av 
onskad typ vagdes upp, och en jamn blandning av fluffmassa och superabsorberande 
material fordes darefter in i en luftstrom med ett undertryck av ca 85 mbar och 
genom ett ror med en diameter av 5 cm och forsett med ett metallnat i botten pa 
vilket en timn tissue placerats. Blandningen av fluffmassa och superabsorberande 
material samlades darvid pa tissuen pa metalLnatet och utgjorde darefter 
absoiptionskroppen. Absorptionskroppen vagdes darefter och komprimerades till en 
bulk av 6-12 cm 3 /g. Ett antal absorbtionskroppar benarrmda Prov 1 och Prov 2 med 
olika sammansattning enligt nedan tillverkades. Prov 1 innehaller superabsorbenter 
1M 7100, dvs konventionella superabsorbenter, och prov 2 innehaller delvis 
neutraliserade superabsorbenter IM 7110. 

Absorptionskropparna innehaller kemisk cellulosamassa med namnet Korsnas EA. 
Absorptionskroppens totalvikt ar 0,98 g. 
Vrkt superabsorberande material: 0,39 gram. 
Vikt kemisk cellulosamassa: 0,59 gram. 

Metod 2. matning av pH i absorptionskropp. 

En absorptionskropp med diameter ca 50 mm tillverkades enligt metod 1. 14 ml 
testvatska tillsattes en absorptionskropp, prov 1, och 1 1 ml testvatska till en 
absorptionskropp prov 2, varefter absorptionskroppen fick svalla i 30 min. (Olika 
volymer vatska tillsattes da superabsorbenterna absorberar olika mycket vatska.) 
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Darefter mattes i pH i absorptionskroppen med hjalp av en ytelektrod, Flatbottnad 
Metrohm pH-meter, Beckman 012 eller 072. Parallella matningar utfordes pa 
minst tva olika absorptionskroppar. pH mattes pa 10 punkter pa varje absorptions- 
kropp och medelvardet beraknades. 

5 

Metod 3. matning av bakteriehamning i ab sorptionskroppar. 

Bakteriesuspensioner av Escherichia coli (Ex.), Proteus mirabilis (P.m.), 
Enterococcus faecalis (E.f.) uppodlades i naringsbuljong (Nutrient Broth Oxoid 

9 jo CM1) over natten vid en temperatur av 30 ° C. Ympkulturerna spaddes, och 

bakteriehalterna beraknades. Kulrurema blandades i olika proportioner, sa art den 
slutliga blandkulturen holl ca 10 4 organismer per ml syntetisk urin. 10 ml av den 
syntetiska urinen sattes till en steril sputumburk 70,5 x 52 mm, volym 100 ml, och 
absorptionskroppen placerades upp och ned i burken och fick suga vatska under 5 
1 5 min, varefter burken vandes och inkuberades i 35 ' C i respektive 0, 6 och 1 2 
timmar, varefter bakterievardet i absorptionskroppen bestamdes. Som narings- 
medium anvandes TGE agar for matning av total antal bakterier och Drigalski agar 
for specifik matning av Escherichia coli och Proteus mirabilis samt Slanetz Bartley- 
agar for specifik matning av Enterococcus faecalis. Resultatet redovisas i foljande 

^ 20 tabeller. 

TFSTRESULTAT: 
: Exempel 2 



25 



Ur Tabell 2 fraragar, att det foreligger god hamning av tillvaxt av Esherichia coli i 
prov 2 som bestar av en absorptionskropp innehallande delvis neutraliserade 
superabsorbenter, IM 71 10. 



14 



Tabell 2 



Esherichia coli 


0 timmar 


6 timmar 


12 timmar 


Prov 1 


3,5 


7,3 


8,9 


Prov 2 


3,5 


3,7 


3,3 



Exempel 3 



Ur Tabell 3 fi amgar, atl dct foreligger god hamning av tillvaxt av Proteus mirabilis i 
prov 2 som bcstar av en absorptionskropp innehallande delvis neutraliserade 
superabsorbenter, 1M 7110. 



Tabell 3 



Proteus mirabilis 


0 timmar 


6 timmar 


12 timmar 


Prov 1 


3,2 


6,3 


9 


Prov 2 


3.2 


<2 


<2 



Exempel 4 

Ur Tabell 4 framgar, att det foreligger god hamning av tillvaxt av Enterococcus 
faecalis i prov 2 som bestar av en absorptionskropp iruiehallande delvis 
neutraliserade superabsorbenter, IM 7110. 



Tabell 4 



Enterococcus 
faecalis 


0 timmar 


6 timmar 


12 timmar 


Prov 1 


3,4 


6,3 


7,6 


Prov 2 


3,4 


3,3 


3,4 



Matningama i Exempel 2-4 genomfordes enJigt metod 3. 




Ur exempel 2-4 framgar alltsa att det foreligger god tillvaxt av milaoorganismer vid 
anvandande av en del vis neutraliserad superabsorbent i en absorptionskropp. 

Exempel 5 

Ur Tabell 5 framgar att pH i en absorptionskropp av Prov 1, med konventionell 
superabsorbent, har ett hogre pH, over 6 och upp till 8,7 efter 12 timmar. I prov 2, 
med delvis neutraliserad superabsorbent erhalles ett lagre pH som ar 4,6 och har 
alltsa ett varde som ar lampligt for hamning av tillvaxt av mikroorganismer. 



Tabell 5 



pH 


0 timmar 


6 timmar 


12 timmar 


Prov 1 


6,1 


6,2 


8,7 


Prov 2 


4,6 


4,6 


4,6 



Matningarna genomfordes enJigt Metod 2. 



Uppfinningen avser saledes en absorberande struktur i absorberande alster sasom 
bloja, blojbyxa, mkontinensskydd, dambinda, trossk>'dd eller liknande, vilken 
struktur innefattar minst 40 viktprocent superabsorberande material, baserat pa den 
absorberande strukturens totala vikt i ton! tillstand i det eller de omraden dar det 
superabsorberande materialet ar fordelat, vai~vid det superabsorberande materialet 
uppvisar en neutralisationsgrad, vilken ar mellan 20 och 50 %. En foredragen 
neutralisationsgrad ar mellan 25 och 35 %. Vid neutialisationsgrader mellan 20 och 
50 % eller 25 och 35 % erhalles pH som ar fordelaktiga for att motverka t ex 
tillvaxten av irrikroorgamsmer och oonskade sidoeffekter minskar pa detta satt. 
Detta mojliggor aven anvandning av alstret under langre tid, bade pa grund av pH- 
sankningen och den hogre absorptionskapaciteten. Detta ar en stor fordel med den 
absorberande strukturen jamte fordelen med den langsammare och lagie totala 
absorptionen hos de enskilda superabsorberande partiklarna, vilket minskar risk for 
gelblockering och klumpbildning. 



• - : • 
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Haltcn av superabsorberande material, kan ligga mellan 40 och 50 viktprocent, 
baserat pa den absorberande strukturens totala vikt i torrt tillstand. Andelen super- 
absorbent kan dock vara hogre, t ex upp till 90 viktprocent. Den absorberande 
5 strukturen kan aven enbart besta av superabsorbent. 

Den angivna andelen superabsorberande material ar i forsta hand baserad pa den 
absorberande strukturens totala vikt i torrt tillstand i det eller de omraden dar det 
superabsorberande materialet ar fordelat. 

• ,0 

Huvudsakligen anvandes delvis neutraliserat superabsorberande material i den 
absorberande strukturen enligt uppfinningen. Men det ar aven mojligt att ha med 
konventionellt superabsorberande material. Da kan exempelvis den delvis 
neutraliserade superabsorbenten vara placerad i vatomradet, medan den 
15 konventionella superabsorbenten ar placerad utanfor vatomradet. Fordelen med att 
ha det superabsorberande materialet med den lagsta neutralisationsgraden 
lokaliserad till alstrets vatomrade, dvs till alstrets grenomrade, samt konventionellt 
superabsorberande material lokaliserad till alstrets andpartier, ar att vatskan i en 
sadan struktur uppvisar en okad mojlighet att spridas fran vatomradet till alstrets 
^ 20 andpartier. Pa det viset ar det mojligt att oka utnyttjandegraden av den absorberande 
strukturens totala absorptionskapacitet, samt \adare minskar risken for gelblockering 
i vatomradet. 

Andra exempel pa fordelning av superabsorbent ar att den delvis neutraliserade 
25 superabsorbenten placeras i en forsta zon narmare anvandaren medan den 

konventionella superabsorbenten lokaliseras till en andra zon, varvid den andra 
zonen ar belagen under den forsta zonen sett i riktning fran anvandaren av det 
absorberande alstret. Harvid erhalles samma fordelar som ar namnda ovan, genom 
att vatskan sprids fran zonen med den lagsta neutralisationsgraden dar vatska forst 
30 kommer att tas emot, till zonen med konventionellt superbsorberande material. 



Utnyttjandegraden kan okas och risken for gclblockering i skiktet narmare 
anvandaren minskar. 

Ytterligare exempel ar att den delvis neutraliserade superabsorbenten appliceras i ett 
5 skikt i botten av strukturen, vilket harvid kan fungera som ett vatskespridningsskikt. 

Koncentrationen av det delvis neutraliserade superabsorberande materialet i de 
exempel som namns ovan skall da vara minst 40 viktprocent i de omraden dar det 
delvis neutraliserade superabsorberande materialet ar placerat. 

• .0 

Den foredragna utforingsformen ixmehaller dock endast det delvis neutialiserade 
superabsorberande materialet, for att fa det sankta pH som efterstravas for att 
minska de oonskade sidoeffekterna. 

15 Eftersom delvis neutraliserad superabsorbent gar att anvanda i en hog koncentration 
kan den med fordel anvandas i en tunn absorberande struktur. En tunn absorberande 
struktur kan erhallas med torrformad, komprimerad kemitermomekanisk massa 
CTMP, kemisk massa CP eller liknande. En tunn produkt ar intressant ur den 
synpunkten att den ar diskret och komfortabel. 

• 20 

1 en foredragen utforingsform av uppfinningen innehaller den absorberande 
strukturen forutom neutraliserad superabsorbent torrformad, komprimerad CTMP- 
massa, CP-massa eller liknande. Derma absorberande struktur mattbildas pa 
konventionellt satt och darefter hogkomprimeras den. Darmed erhalles en mycket 

25 tunn absorberande struktur. 1 det har fallet ar delvis neutraliserad superabsorbent 
inblandad i karnan. Superabsorbenten kan exempelvis blandas homogent med 
cellulosafibrema i ett s k mixat skikt, eller placeras mellan t^a cellulosabaserade 
skikt. Liksom i sti-ukturen beskriven ovan kommer aven har andelen delvis 
neutraliserad superabsorbent att vara minst 40 viktprocent baserat pa den 

30 absorberande strukturens totala vikt i torrt tillstand i det eller de omraden dar det 



superabsorberande materialet ar fordelat. Neutralisationsgraden ar mellan 20 och 
50 % och foretradesvis mellan 25 och 35 %. 

Genom aft anvanda lorrformad, komprimerad CTMP-massa, CP-massa eller 
liknande i den absorberande strukturen erhalles en tunn produkt, vilken ar diskret att 
bara. Samtidigt undviks de oonskade sidoeffektema sasom dalig lukt och 
hudirritationer, vilket beskrivits ovan. Aven de nackdelar som namnts ovan sasom 
gelblockering och klumpbildning undvikes och en hog absorptionskapacitet erhalles. 

Karakteristiska egenskaper for den komprimerade strukruren enligt uppfinningen ar 
att karnan ar tunn innan vatning och svaller och sprider vatska momentant vid 
vatning. Genom att anvanda torrformad, komprimerad pappersmassa i den 
absorberande strukruren kan en sa tunn struktur som 1 till 3 mm erhallas. Aven sa 
runna kanior som 0,5 mm kan erhallas och kan da anvandas i t ex trosskydd. For 
bamblojor behovs en hogre absorberande formaga, och har kan tjocklekar som upp 
till 8 mm vara lampliga. Foredragna tjocklekar ar 1 till 8 mm respektive 1 till 3 mm. 

Komforten bibehalles trots den hoga koncentrationen av superabsorbent och detta 
sker genom att den delvis neutraliserade superabsorbenten absorberar langsammare 
och har lagre absorptionsformaga. 

Uppfinningen avser aven absorberande alster, sasom blqja, blojbyxa, inkontinens- 
sk>'dd, dambinda, tiosskydd eller liknande, innefattande ett owe vatskegenom- 
trangligt skikt, ett undre vatskeogenomtrangligt sparrskikt samt en daremellan 
Lnnesluten absorberande struktur, varvid den absorberande strukruren ar av det slag 
som beskrivs ovan. 

1 absorberande alster innefattas vanligen aven ett inslapps/transportskikt mellan det 
ovre vatskegenomslappliga ytskiktet och den absorberande strukruren. Ett 
inslapps/transportskikt har en oppen och luftig struktur och har till uppgift att snabbt 
ta emot en given mangd vatska och skall snabbt leda vatskan vidare till den 




absorberande strukturen. Inslapps/transportskiktet kan t ex vara ett nonwoven- 
material, som kan framstallas genom thru-air bindning och kardning eller nalning 
syntetiska fibrer, sasom polyester, polypropen eller blandningar darav. Sadana 
inslapps/transportskikt som ovan beskrivits och som huvudsakligen bestar av 
syntetiska, relativt hydrofoba fibrer, inkluderas inte i vad som i den har ansokan 
avser den absorberande strukturen. Daremot kan ett absorberande alster enligt 
uppfirmingen innefatta ett sadant inslapps/transportskikt. 

En foredragen utforingsform av alstret ar att det ar en inkontinensprodukt eller 
f emininprodukt. 

Med uttrycket "innefattande" rnenar vi inkJuderande, men ej begiansande till. 




Patentkrav 

] Absorberande struktur i absorberande alster sasom bloja, blojbyxa, 

inkontinensskydd, dambinda, trossk>'dd eller liknande, kannetecknad av att den 
innefattar minst 40 viktprocent superabsorberande material, baserat pa den 
absorberande struktarens total a vikt i torrt till stand i det eller de omraden dar det 
superabsorberande materialet ar fordelat, varvid det superabsorberande materialet 
uppvisar en neutralisationsgrad mellan 20 och 50 %. 

2. Absorberande struktur enligt krav 1, kannetecknad av att neutralisationsgraden 
ar mellan 25 och 35 %. 

3. Absorberande struktur enligt nagot av foregaende kiav, kannetecknad av att den 
absorberande strukturen utover superabsorberande material bestar av ton-formad, 
komprimerad CTMP-massa, CP-massa eller liknande. 

4. Absorberande struktur enligt krav 3, kannetecknad av att den i torrt tillstand har 
en tjocklek pa 1 mm till 8 mm. 

5. Absorberande struktur enligt krav 3, kannetecknad av att den i torrt tillstand har 
en tjocklek pa 1 mm till 3 mm. 

6. Absorberande struktur enligt nagot av foregaende krav, kannetecknad av att det 
absorberande alstret ar avsett som inkontinensprodukter eller femininprodukter. 



21 



7. Absorberande alster, sasom bloja, blqjbyxa, inkontinensskydd, dambinda, 
trosskydd ellei liknande, innefattande ett 6\ae vatskegenomtiangligt skikt, ett 
undre vatskeogenomtrangligt sparrskikt samt en daremellan innesluten 
absorberande struktur, kannetecknat av art den absorberande strukturen ar av det 
slag som anges i nagot eller nagra av kraven 1 till 6. 



• 
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Sammandrag 

Absorberande struktur i absorberande alster sasom bloja, Lnkontinensskydd, 
dambinda, trosskydd eller liknande, varvid den innefaftar minst 40 viktprocent 
superabsorberande material, baserat pa den absorberande strukturens totala vikt i 
ton! tillstand i det eller de omraden dar det superabsorberande materialet ar fdrdelat, 
varvid det superabsorberande materialet ar endast delvis neutraliserat. 

Absorberande alster innefattande den absorberande strukturen. 



